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© Verfahren zur Direktreduktion von Eisenoxide enthaltenden Stoffen. 



© Zur moglichst weitgehenden Reduktion und Aufkohiung zu Fe 3 C in relativ geringer Zeit und wirtschaftlicher 
Weise erfolgt eine zweistufige Behandlung in Wirbelschichten. Die erste Stufe erfolgt in einer zirkulierenden 
Wirbelschichtsystem, wobei der stundliche Feststoff umlaut mindestens das Funffache des im Wirbelschichtreak- 
tors befindlichen Feststoff gewichtes betragt und der grofiere Teil des Eisengehaltes der Beschickung vorredu- 
ziert wird. Die restliche Reduktion und die teilweise Oder vollstandige Umwandlung zu Fe3C erfolgt in der 
zweiten Stufe in einer klassischen Wirbelschicht. Aus dem Abgas der zirkulierenden Wirbelschicht wird Wasser 
auskondensiert, das Gas durch Zugabe von reduzierenden Gasen aufgestarkt und auf die fur das Verfahren 
erforderliche Temperatur aufgeheizt. Ein Teil des aufgeheizten Kreislauf gases wird als Fluidisierungsgas in die 
klassische Wirbelschicht geleitet und der andere Teil des Kreislauf gases wird als Fluidisierungsgas in den 
Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht geleitet. Das Abgas der klassischen Wirbelschicht wird als 
Sekundargas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht geleitet. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Direktreduktion von Eisenoxide enthaltenden Stoffen in Wirbel- 
schichten mit KreislauffUhrung von Reduktionsgas. 

Bei der Direktreduktion von feinkornigen, Eisenoxide enthaltenden Stoffen wie Eisenerze, Eisenerzkon- 
zentrate oder Eisenoxide enthaltende Zwischenprodukte mittels reduzierender Gase in einer Wirbelschicht 

5 wird ein Eisenschwammprodukt (DRI) erzeugt, das pyrophore Eigenschaften aufweist und deshalb eine 
Nachbehandlung erfordert. 

Es wurden auch Verfahren zur Direktreduktion solcher Stoffe zu Eisenschwamm und Aufkohlung zu 
Fe 3 C vorgeschlagen. Das FeaC-haltige Produkt ist nicht pyrophor und kann ohne Nachbehandlung gelagert 
und transportiert werden. AuBerdem enthalt es ausreichend Kohlenstoff fOr die Reduktion von restlichem 

w Eisenoxid und zur Erzeugung von Warme fur das Einschmelzen des Fe 3 C-haltigen Produktes. 

Aus der DE-OS 27 00 427 und dem USA-Patent Nr. Re 32 247 ist ein verfahren zur Erzeugung von 
Fe 3 C bekannt, bei dem feinkorniges Eisenoxid in einer klassischen Wirbelschicht zu Fe 3 C umgesetzt wird. 
Als Fluidisierungsgas wird ein heiBes reduzierendes Gas in die Wirbelschicht geleitet. Das Fluidisierungsgas 
enthalt H 2 , CO, CKU, CO2. N 2 und H2O. Vorzugsweise wird das Verhaltnis zwischen H2 und den 

15 kohlenstoffhaltigen Bestandteilen so eingestellt, daB der Wasserstoff die Reduktion zu metallischem Eisen 
und der Kohlenstoff die Aufkohlung zu Fe 3 C bewirkt, da in diesem Fall aJs gasformiges Reaktionsprodukt 
nur Wasser anfallt, das aus dem Abgas durch Kondensation abgeschieden werden kann. Das Verhaltnis von 
Kfe zu gebildetem Wasser wird zwischen 2,5 : 1 und 8 : 1 gehalten und die Verhaltnisse von CO zu CO2 
und H2 zu H2O werden im wesentlichen im Gleichgewicht mit CH* gehalten. Das Verhaltnis von CO zu CO2 

20 soil vorzugsweise zwischen 1 : 1 bis 4 : 1 betragen. Die Abgase der Wirbelschicht enthalten 58,3 bis 77 % 
H2, 0,5 % N 2l 5.2 bis 7,9 % CH4, 8,9 bis 21,4 % CO, 2,0 bis 6,8 % CO2, Rest Wasserdampf, wobei das 
Fe 3 C-Produkt 4,35 bis 8,96 % C enthalt Die Temperatur in der Wirbelschicht soil zwischen 482 und 704 *C 
liegen, wobei der Bereich zwischen 549 und 632 *C besonders gunstig ist. Das Abgas wird nach der 
Abkuhtung in einem indirekten Warmetauscher in einem Wascher mit Wasser unter den Taupunkt des 

25 Wasserdampfes abgekuhlt, wobei der Wasserdampfgehalt weitgehend auskondensiert und gleichzeitig 
Staub ausgewaschen wird. Das gereinigte Abgas wird in dem Warmetauscher vorgewarmt, dann in einem 
Aufheizer wetter aufgeheizt und nach Aufstarkung durch Zugabe von reduzierenden Gasen im Kreislauf 
wieder als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor geleitet. Das Fe 3 C-Produkt wird direkt in einen 
Ofen zur Stahlerzeugung chargiert, dessen Abgas zur Aufstarkung des Kreislaufgases verwendet wird. In 

30 einer klassischen Wirbelschicht erfolgt eine sehr schnelle Verteilung von frischem Material im Wirbeh 
schichtbett. Dadurch enthalt das ausgetragene Material immer einen Teil von unreagiertem oxidischem 
Material. AuBerdem kann der Druckabfall vom Windkasten zum Wirbelbett unterschiedlich sein, sodaB eine 
ungleichmafiige Gasverteilung erfolgt. 

Aus der US-PS 5,118,479 ist ein Verfahren bekannt, das die oben beschriebenen Nachteile der 

35 normalen klassischen Wirbelschicht vermeiden soil. Nach diesem Verfahren werden im Reaktor der 
klassischen Wirbelschicht senkrecht und parallel zueinander mehrere Bleche mit Abstand zueinander 
angeordnet. Jedes Blech ist alternierend an einem Ende mit der Wand des Reaktors verbunden und lafit 
am andern Ende einen Spalt zur Wand des Reaktors frei. Dadurch flieBt das frisch aufgegebene Material 
labyrinthartig vom Eintrag zum Austrag. Das Fluidisierungsgas soil vorzugsweise (in Mol-%) enthalten: bis 

40 20 %, vorzugsweise 5 bis 10 % CO; bis 20 %, vorzugsweise 2 bis 8 % CO2; bis 80 %, vorzugsweise 35 bis 
50 % ChU; bis 80 %, vorzugsweise 35 bis 50 % H 2 ; 0 bis 15 %, vorzugsweise 0 bis 10 % N 2 ; bis 5 %, 
vorzugsweise 1 bis 2 % Wasserdampf. Die Reaktion erfolgt unter einem Druck von 1 bis 3,1 bar, 
vorzugsweise 1 bis 2,1 bar. Die Temperatur des eingeleiteten Fluidisierungsgases betragt 500 bis 750 *C, 
vorzugsweise 600 bis 700 *C. Die Temperatur im Gasraum uber dem Wirbelbett betragt 500 bis 600 *C t 

45 vorzugsweise 550 bis 600 * C. Das Fe3C-Produkt wird mit einer Temperatur von 490 bis 710 • C, vorzusgwei- 
se 550 bis 600 * C, ausgetragen. Auch in einer klassischen Wirbelschicht mit den beschriebenen Einbauten 
herrschen schlechte Reaktionsbedingungen infolge der relativ geringen Geschwindigkeiten. Fur eine groSe 
Durchsatzmenge ist ein Reaktor mit groBem Durchmesser erforderlich, wodurch eine gleichmaBige Gasver- 
teilung noch schwieriger wird. 

50 Aus der WO 92/02646 ist es bekannt, mindestens einen Teil des frischen Materials vor der Aufgabe in 
die klassische Wirbelschicht in oxidierender Atmosphare vorzuwarmen. Die Vorwarmung erfolgt auf 500 bis 
900 *C. Durch die Vorwarmung soli FeaO* wenigstens teilweise zu Fe 2 O a oxidiert werden, Sulfidschwefel 
und Wasser entfernt und die Beschickung vorgewarmt werden. Die Reduktion und Aufkohlung des 
vorgewarmten Materials erfolgt in einer klassischen Wirbelschicht mit der vorstehend beschriebenen 

55 labyrinthartigen Fuhrung des Materials, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine moglichst weitgehende Reduktion und Aufkohlung zu 
Fe 3 C in relativ geringer Zeit und wirtschaftlicher Weise zu ermoglichen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung 
ist es, eine moglichst weitgehende Reduktion in relativ geringer Zeit und wirtschaftlicher Weise zu 
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ermoglichen, wobei ein Produkt mit geringerem Kohlenstoffgehaft gegenQber FeaC erhalten wird. 
Die Losung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemSB dadurch. dafl 
a) in einer ersten Reduktionsstufe die Eisenoxide enthaltenden Stoffe in den Wirbelschichtreaktor eines 
zirkulierenden Wirbelschichtsystems chargiert werden, heiBes Reduktionsgas als Fluidisierungsgas in 
. s_ _ den Wirbelschichtreaktor eingeleitet wird, eine Vorreduktion der Eisenoxide erfolgt, die aus dem Wirbel- 
schichtreaktor ausgetragene Suspension im RUckfUhrzyklon der zirkulierenden Wirbelschicht weitgehend 
von Feststoff befreit und der abgeschiedene Feststoff in den Wirbelschichtreaktor derart zurGckgeleitet 
wird, dafl innerhalb der zirkulierenden Wirbelschicht der stundliche Feststoffumlauf mindestens das 
FUnffache des im Wirbelschichtreaktor befindlichen Feststoffgewichts betragt, 

10 b) Feststoff aus der ersten Reduktionsstufe in einer zweiten Reduktionsstufe in eine klassische Wirbel- 
schicht geleitet wird, heifles Reduktionsgas als Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht geleitet 
wird, der restliche Sauerstoff abgebaut und der Eisengehalt weitgehend in Fe 3 C UberfUhrt wird, das 
Abgas aus der klassischen Wirbelschicht als SekundMrgas in den Wirbelschichtreaktor gemaB (a) geleitet 
und aus der klassischen Wirbelschicht das FeaC enthaltende Produkt abgezogen wird, 

is c) das Abgas aus dem RUckfUhrzyklon gemaB (a) unter den Taupunkt abgekUhlt und Wasser aus dem 
Abgas auskondensiert wird, 

d) ein Teilstrom des Abgases abgefuhrt wird, 

e) der restliche Teilstrom nach einer Aufstarkung durch Zugabe von reduzierendem Gas und Aufheizung 
als Kreislaufgas zum Teil als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der ersten Reduktionsstufe 

20 gemaB (a) und zum Teil in die Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) geleitet wird. 

Das System der zirkulierenden Wirbelschicht besteht aus einem Wirbelshichtreaktor, einem Abscheider 
zum Abscheiden von Feststoff aus der aus dem Wirbelschichtreaktor ausgetragenen Suspension - im 
allgemeinen einem RUckfUhrzyklon - und einer RUckfUhrleitung fUr den abgeschiedenen Feststoff in den 
Wirbelschichtreaktor. Das Prinzip der zirkulierenden Wirbelschicht zeichnet sich dadurch aus, daB im 

25 Unterschied zur "klassischen" Wirbelschicht, bei der eine dichte Phase durch einen deutlichen Dichte- 
sprung von dem darUber befindlichen Gasraum getrennt ist, Verteilungszustande ohne definierte Grenz- 
schicht vorliegen. Ein Dichtesprung zwischen dichter Phase und darUber befindlichem Staubraum ist nicht 
vorhanden, jedoch nimmt innerhalb des Reaktors die Feststoffkonzentration von unten nach oben standig 
ab. Aus dem oberen Teil des Reaktors wird eine Gas-Feststoffsuspension ausgetragen. Bei der Definition 

30 von Betriebsbedingungen Uber die Kennzahlen von Froude und Archimedes ergeben sich folgende 
Bereiche: 

2 ^ g 

0,1 < 3/4 • Fr z • — < 10 , 
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bzw. 

40 0,01 S Ar £ 100 , 
wobei 
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d k 3 • g ( 9 k - ? 9 ) 
Ar = : — -x und 

Sg • v> 2 



Fr 2 



2 

u 



sind. 

Es bedeuten: 
u die relative Gasgeschwindigkeit in m/sec. 
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Ar die Archimedes-Zah! 
Fr die Froude-Zahl 
p g die Dichte des Gases in kg/m 3 
p k die Dichte des Feststoffteilchens in kg/m 3 
5 d k den Durchmesser des kugelformigen Teilchens in m 
v die kinematische Zahigkeit in m 2 /sec. 
g die Gravitationskonstante in m/sec. 2 
Die Vorreduktion in der zirkulierenden Wirbelschicht erfolgt auf einen Reduktionsgrad von etwa 60 bis 
90 %. In diesem Bereich wird der vom jeweiligen Reduktionsverhalten des Erzes abhangige optimale Wert 
10 in bezug auf die Ausnutzung des Reduktionsgases eingestellt, d.h. f auf die jeweilige optimale Durchsatzlei- 
stung. Die Temperatur im Reaktor der zirkulierenden Wirbelschicht wird auf etwa 550 bis 650 • C eingestellt. 

Der Teil des Feststoffs, der aus der ersten Reduktionsstufe in die zweite Reduktionsstufe geleitet wird, 
kann aus der RGckfUhrleitung der zirkulierenden Wirbelschicht oder aus dem Wirbelschichtreaktor der 
zirkulierenden Wirbelschicht entnommen werden. Die Aufgabe des Feststoffs in den Wirbelschichtreaktor 
is erfolgt auf einer Seite, die der Seite des Abzuges des Fe 3 C-Produktes gegenGberliegt. Die OberfOhrung des 
Eisengehaltes des in die klassische Wirbelschicht chargierten Feststoffes in Fe 3 C erfolgt moglichst 
weitgehend. Sie liegt im allgemeinen zwischen 70 bis 95 %. Die Temperatur in der klassischen Wirbel- 
schicht wird auf etwa 550 bis 650 *C eingestellt. Das Abgas der klassischen Wirbelschicht wird als 
Sekundargas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht in einer Hone von bis 30 % der 
20 Hone des Reaktors liber dem Boden eingeleitet. Das Abgas aus dem RUckfuhrzyklon der zirkulierenden 
Wirbelschicht wird soweit abgekOhlt, daB der Wasserdampfgehalt im Gas auf unter etwa 1,5 % gesenkt 
wird. Die Kuhlung erfolgt im allgemeinen in einem Wascher unter Eindusung von kaltem Wasser. Dabet 
wird gleichzeitig auch restlicher Staub aus dem Gas ausgewaschen. Das Volumen des Teilstroms des 
Abgases, der abgefuhrt wird, wird so eingestellt, daB im Kreislaufgas keine Anreicherung von Stickstoff 
25 eintritt, der mit dem Aufstarkungsgas eingebracht wird. Als Aufstarkungsgas wird im allgemeinen aus 
Erdgas hergestelltes H2 und CO enthaltendes Gas verwendet. Das aufgestarkte Kreislaufgas wird wieder 
komprimiert, aufgeheizt und dann zum Teil in die erste und zum Teil in die zweite Reduktionsstufe geleitet. 
Der Feststoff kann vor der Aufgabe in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht vorge- 
warmt werden. Dies geschieht unter oxidierenden Bedingungen. Wenn der Feststoff aus Magnetit (Fe 3 0 4 ) 
30 besteht oder groBere Mengen davon enthalt, ist eine vorherige Oxidation zu Hamatit (Fe 2 0 3 ) erforderlich. 

Die Einstellung der Gaszusammensetzung erfolgt gemaB den eingangs erwahnten bekannten Verfahren. 
Die Vorteile der Erfindung bestehen darin, daB der groBere Teil der Reduktion in der zirkulierenden 
Wirbelschicht erfolgt, d.h. in einem Reaktor mit relativ kleinem Duchmesser und ohne Einbauten mit 
gleichmaBiger Stromung. Durch den sehr guten Stoff- und Warmeaustausch in der zirkulierenden Wirbel- 
35 schicht kann die Reaktion mit relativ kurzer Verweilzeit in einer kleinen Einheit durchgefuhrt werden. Die 
restliche Reduktion und die Aufkohlung, die eine langere Verweilzeit erfordem, erfolgt in der klassischen 
Wirbelschicht, die jedoch infolge der geringen restlichen Reaktion gegenuber einer vollstandigen Reaktion 
in der klassischen Wirbelschicht wesentlich kleiner gehalten werden kann. Durch die erfindungsgemaBe 
gas- und feststoffseitige Koppelung der beiden Wirbelschichten wird das Verfahren mit einer partiellen 
40 Gegenstromfuhrung durchgefuhrt, wodurch ein hoherer Gasumsatz bzw. ein geringerer Gasverbrauch erzielt 
wird. 

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daB 50 bis 80 % des Kreislaufgases als Fluidisierungs- 
gas in die klassische Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) geleitet und das restliche 
Kreislaufgas als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht gemaB (a) 

45 geleitet werden. Dadurch erfolgt in der zweiten Reduktionsstufe ein hohes Angebot an frischem Reduktions- 
gas, und der im Abgas der zweiten Reduktionsstufe vorhandene UberschuB kann in der ersten Reduktions- 
stufe optimal ausgenutzt werden. 

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daB der Druck in der ersten Reduktionsstufe gemaB (a) 
und der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) so eingestellt wird, daB der Druck im oberen Teil des 

so Wirbelschichtreaktors der zirkulierenden Wirbelschicht gemaB (a) 3 bis 6 bar betragt. Das gesamte System 
der ersten und zweiten Reduktionsstufe steht dabei unter einem entsprechenden Druck, wobei der Druck 
des Gases vor dem Eintritt in die Wirbelschichten entsprechend hoher ist. Dieser Druckbereich ergibt 
besonders gunstige Ergebnisse, obwohl prinzipiell auch mit hoherem Druck gearbeitet werden kann. 

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daB die klassische Wirbelschicht gemaB (b) in einem 

55 Reaktor mit rechteckigem Querschnitt mit einem Verhaltnis von Lange zu Breite von mindestens 2 : 1 und 
quer angeordneten Oberlauf-Wehren fur den Feststoff angeordnet ist. Die Uberlauf-Wehre sind parallel zu 
den Schmalseiten des Reaktors angeordnet. Sie erstrecken sich vom gasdurchlassigen Boden bis kurz 
unterhalb der Oberflache des Wirbelbettes. Der Feststoff flieBt von der Eintragsseite uber die Wehre zur 
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Austragsseite. Durch die schlanke und lange Form des Reaktors und die Uberlauf-Wehre wird eine 
RUckvermischung von starker reduziertem Feststoff mit weniger reduziertem Feststoff weitgehend verrnie- 
den, so daB eine sehr gute Endreduktion und Aufkohlung erzielt wird. 

Eine Ausgestaltung besteht darin, daB die Eisenoxide enthaltenden Stoffe vor dem Einsatz in den 

s -Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht gemaB (a) in einem oder mehreren Suspensions- 
Warmeaustauschern mit dem Abgas der zirkulierenden Wirbelschicht vorreduziert werden. Das zur Vorre- 
duktion verwendete Abgas wird nach dem ROckfOhrzyklon vor der KOhlung unter den Taupunkt gemaB (c) 
entnommen. Diese Vorreduktion vor der eigentlichen Vorreduktion gemaB (a) ergibt eine noch bessere 
Ausnutzung des Reduktionsgases und damit hdhere Durchsatzleisturig. 

10 Die Losung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemaB weiter dadurch, dafi 

a) in einer ersten Reduktionsstufe die Eisenoxide enthaltenden Stoffe in den Wirbelschichtreaktor eines 
zirkulierenden Wirbelschichtsystems chargiert werden, heiBes Reduktionsgas als Fluidisierungsgas in 
den Wirbelschichtreaktor eingeleitet wird, eine Vorreduktion der Eisenoxide erfolgt, die aus dem Wirbel- 
schichtreaktor ausgetragene Suspension im ROckfOhrzyklon der zirkulierenden Wirbelschicht weitgehend 

15 von Feststoff befreit und der abgeschiedene Feststoff in den Wirbelschichtreaktor derart zurOckgeleitet 
wird, daB innerhalb der zirkulierenden Wirbelschicht der stUndliche Feststoff urn lauf mindestens das 
FOnffache des im Wirbelschichtreaktor befind lichen Feststoff gewichts betragt, 

b) Feststoff aus der ersten Reduktionsstufe in einer zweiten Reduktionsstufe in eine klassische Wirbel- 
schicht geleitet wird, heiBes Reduktionsgas als Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht geleitet 

20 wird, der restliche Sauerstoff abgebaut und der Eisengehalt zu < 50 % in FeaC OberfOhrt wird, das 
Abgas aus der klassischen Wirbelschicht als Sekundargas in den Wirbelschichtreaktor gema'0 (a) geleitet 
und aus der klassischen Wirbelschicht das Produkt abgezogen wird, 

c) das Abgas aus dem ROckfOhrzyklon gemaB (a) unter den Taupunkt abgekuhlt und Wasser aus dem 
Abgas auskondensiert wird, 

25 d) ein Teilstrom des Abgases abgefOhrt wird, 

e) der restliche Teilstrom nach einer Aufstarkung durch Zugabe von reduzierendem Gas und Aufheizung 
als Kreislaufgas zum Teil als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der ersten Reduktionsstufe 
gemaB (a) und zum Teil in die Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) geleitet wird. 
Die Vorteile des erfindungsgemaBen Verfahrens liegen darin, daB der H 2 -Gehalt im Reduktionsgas 

30 erhoht werden kann, wodurch geringere Kreislaufgasmengen fOr die Reduktion erforderlich sind. GemaB 
diesem Verfahren kann die Verweilzeit in der zweiten Reduktionsstufe, die Oblicherweise etwa neun 
Stunden betragt. auf etwa funf Stunden verringert werden. Aufgrund der geringeren Menge des Kreislaufga- 
ses wird auch die fGr die Kompression erforderliche Energie entspechend bis zu 50 % eingespart. Das nach 
der zweiten Reduktionsstufe erhaltene Produkt kann in brikettierter Form wie Schrott transportiert und 

35 chargiert werden. Aufgrund der geringeren Kohlenstoffmenge in dem erhaltenen Produkt, konnen groBere 
Anteile, bis zu 100 % einer Gesamtcharge, im Elektrolichtbogenofen eingesetzt werden. 

Eine vorzugsweise Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB 50 bis 80 % des Kreislaufgases als 
Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) geleitet und das 
restliche Kreislaufgas als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht 

40 gemaB (a) geleitet und die Fluidisierungsgase mit einem H 2 -Gehalt von 85 bis 95 Vol.-% eingestellt werden. 
Dadurch erfolgt in der. zweiten Reduktionsstufe ein hbhes Angebot an frischem Reduktionsgas, und der im 
Abgas der zweiten Reduktionsstufe vorhandene UberschuB kann in der ersten Reduktionsstufe optimal 
ausgenutzt werden. Der Kohlenstoffgehalt in dem Produkt nach der zweiten Reduktionsstufe betragt 0 bis 
0,1 Gew.-%. Der Vorteil dieser erfindungsgemaBen Ausgestaltung liegt darin, daB noch hohere H 2 -Gehalte 

45 und dadurch noch geringere Kreislaufgasmengen verwendet werden. Die Ausgestaltung fuhrt zu einer 
weiteren Verringerung der Abmessungen der Reaktoren und erbringt eine weitere Einsparung fur die 
elektrische Energie bei der Kompression der Kreislaufgase. 

Eine vorzugsweise Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB 50 bis 80 % des Kreislaufgases als 
Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) geleitet und das 

so restliche Kreislaufgas als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht 
gemaB (a) geleitet und die Fluidisierungsgase mit einem H 2 -Gehalt von 50 bis 85 Vbl.-% eingestellt werden. 
Nach dieser erfindungsgemaBen Ausgestaltung wird in wirtschaftlicher Weise, in geringer Zeit ein weitge- 
hend reduziertes Produkt mit einem Fe 3 C-Gehalt von < 50 % erhalten, das gut brikettiert und leicht 
transportiert werden kann. 

55 Eine vorzugsweise Ausgestaltung der. Erfindung besteht darin. daB die Fluidisierungsgase mit einem H 2 - 
Gehalt von 50 bis 75 Vol.-% eingestellt werden. Mit diesen bevorzugten MaBnahmen wird ein Produkt 
erhalten, das besonders wirtschaftlich hergestellt und besonders gut brikettiert werden kann. 
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Eine vorzugsweise Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB der Druck in der ersten Reduktions- 
stufe gemaB (a) und der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) so eingestellt wird, daB der Druck im oberen 
Teil des Wirbelschichtreaktors der zirkulierenden Wirbelschicht gemaB (a) 1,5 bis 6 bar betrMgt. Das 
gesamte System der ersten und zweiten Reduktionsstufe steht dabei unter einem entsprechenden Druck, 
5 wobei der Druck des Gases vor dem Eintritt in die Wirbelschichten entsprechend hoher ist. Dieser 
Druckbereich ergibt besonders gQnstige Ergebnisse, obwohl prinzipiell auch mit hdherem Druck gearbeitet 
werden kann. 

Eine vorzugsweise Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB die klassische Wirbelschicht gemaB 
(b) in einem Reaktor mit rechteckigem Querschnitt mit einem Verhaltnis von LSnge zu Breit'e von 
10 mindestens 2 : 1 und quer angeordneten Oberlauf-Wehren fUr den Feststoff angeordnet ist. Die Oberlauf- 
Wehre sind parallel zu den Schmalseiten des Reaktors angeordnet. Sie erstrecken sich vom gasdurchlassi- 
gen Boden bis kurz unterhalb der Oberflache des Wirbelbettes. Der Feststoff fliefit von der Eintragsseite 
Uber die Wehre zur Austragsseite. Durch die schlanke und lange Form des Reaktors und die Uberlauf- 
Wehre wird eine Ruckvermischung von starker reduziertem Feststoff mit weniger reduziertem Feststoff 
75 weitgehend vermieden, so daB eine sehr gute Endreduktion und Aufkohlung erzielt wird. 

Eine Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB die Eisenoxide enthaltenden Stoffe vor dem 
Einsatz in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht gemaB (a) in einem Oder mehreren 
Suspensions-Warmeaustauschern vorgewarmt und/oder mit dem Abgas der zirkulierenden Wirbelschicht 
vorreduziert werden. Das zur Vorreduktion verwendete Abgas wird nach dem RUckfuhrzyklon vor der 
20 KUhlung unter den Taupunkt gemaB (c) entnommen. Diese Vorreduktion vor der eigentlichen Vorreduktion 
gem£B (a) ergibt eine noch bessere Ausnutzung des Reduktionsgases und damit hdhere Durchsatzleistung. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daB das gemaB Verfahrensstufe (b) 
erhaltene Produkt brikettiert, vorzugsweise heiB brikettiert wird. 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung und der Beispiele 1 und 2 naher erlautert. 

Zeichnung 
Figur 1 

30 Uber Leitung (1) wird das feinkdrnige Erz in den Venturi-Vorwarmer (2) chargiert Uber Leitung (3) wird 
die Suspension in den Zyklon (4) geleitet, wo eine Trennung von Gas und Feststoff erfolgt. Der abgeschie- 
dene Feststoff wird Uber Leitung (5) in den Venturi-Vorwarmer (6) geleitet. Uber Leitung (7) wird Brennstoff 
und uber Leitung (8) Verbrennungsluft in die Brennkammer (9) geleitet. Uber Leitung (10) werden die heiBen 
Verbrennungsgase in den Venturi-Vorwarmer (6) geleitet. Ober Leitung (11) wird die Suspension in den 

as Zyklon (12) geleitet, wo eine Trennung von Feststoff und Gas erfolgt. Das Gas wird uber Leitung (13) in den 
Venturi-Vorwarmer (2) geleitet. Das Gas aus dem Zyklon (4) wird uber Leitung (14) in ein Filter (15) geleitet, 
aus dem uber Leitung (16) das gereinigte Gas abgefUhrt wird und uber Leitung (17) der abgeschiedene 
Staub. Der im Zyklon (12) abgeschiedene Feststoff wird uber Leitung (17) in den Bunker (18) geleitet aus 
dem er uber Leitung (19) in den Schneckenforderer (20) abgezogen und von dort uber Leitung (21) in den 

40 Wirbelschichtreaktor (22) der zirkulierenden Wirbelschicht geleitet wird. Aus dem Wirbelschichtreaktor (22) 
wird uber Leitung (23) die G as- Feststoffsu sponsion in den RUckfuhrzyklon (24) geleitet. Der abgeschiedene 
Feststoff wird uber Leitung (25) in den Wirbelschichtreaktor (22) zuruckgeleitet. Uber Leitung (26) wird das 
Gas aus dem RUckfuhrzyklon in den Warmetauscher (27) geleitet. Das abgekUhlte Gas wird uber Leitung 
(28) in den Wascher (29) geleitet, dort unter den Taupunkt des Wasserdampfes abgekuhlt und der 

45 Wasserdampfgehalt weitgehend entfernt. Das gereinigte Gas wird Ube Leitung (30) in den Warmetauscher 
(27) geleitet. Ober Leitung (31) wird reduzierendes Gas zur Aufstarkung zugemischt. Uber Leitung (32) wird 
das vorgewarmte Reduktionsgas in den Aufheizer (33) geleitet und dort auf die fUr den ProzeB erforderliche 
Temperatur aufgeheizt. Das aufgeheizte Gas verlaBt den Aufheizer (33) uber Leitung (34) und wird zum Teil 
als Fluidisierungsgas uber die Leitungen (35) in den Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbelschicht 

so geleitet und zum anderen Teil uber Leitung (37) als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor (22) der 
zirkulierenden Wirbelschicht geleitet. Aus dem Wirbelschichtreaktor (22) der zirkulierenden Wirbelschicht 
wird uber Leitung (38) Feststoff in den Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbelschicht geleitet. Das 
staubhaltige Abgas aus dem Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbelschicht wird uber Leitung (39) 
in den Zyklon (40) geleitet. Der abgeschiedene Staub wird Uber Leitung (41) in den 'Wirbelschichtreaktor 

55 (36) zuruckgefuhrt und das Gas wird Uber Leitung (42) als. Sekundargas in den Wirbelschichtreaktor (22) 
der zirkulierenden Wirbelschicht eingeleitet. Aus dem Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbel- 
schicht wird uber Leitung (43) das Fe 3 C-haltige Produkt in den Kuhler (44) geleitet, dort abgekuhlt und uber 
Leitung (45) abgefuhrt. Uber Leitung (46) wird Kuhlwasser in den KUhler (44) geleitet und uber Leitung (47) 
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abgefUhrt. Ober Leitung (48) wird Wasser in den Wascher (29) geleitet und Uber Leitung (49) abgefUhrt. 
Ober die Leitungen (50) werden Brennstoff und Verbrennungsluft in den Aufheizer (33) geleitet. Die 
Verbrennungsgase werden uber Leitung (51) abgefUhrt. Ober Leitung (52) wird ein Teilstrom aus dem 
Kreislaufgas entfernt, der eine Anreicherung von Stickstoff im Kreislaufgas verhindert. 

s . 

. Figur 2 

Ober Leitung (1) wird das feinkornige Erz in den Venturi-Vorwarmer (2) chargiert. Ober Leitung (3) wird 
die Suspension in den Zyklon (4) geleitet, wo eine Trennung von Gas und Feststoff erfolgt. Der abgeschie- 

io dene Feststoff wird Ober Leitung (5) in den Venturi-Vorwarmer (6) geleitet. Ober Leitung (7) wird Brennstoff 
und Uber Leitung (8) Verbrennungsluft in die Brennkammer (9) geleitet. Ober Leitung (10) werden die heiSen 
Verbrennungsgase in den Venturi-Vorwarmer (6) geleitet. Ober Leitung (11) wird die Suspension in den 
Zyklon (12) geleitet, wo eine Trennung von Feststoff und Gas erfolgt. Das Gas wird Uber Leitung (13) in den 
Venturi-Vorwarmer (2) geleitet. Das Gas aus dem Zyklon (4) wird Uber Leitung (14) in ein Filter (15) geleitet, 

75 aus dem Ober Leitung (16) das gereinigte Gas und Uber Leitung (17) der abgeschiedene Staub abgefUhrt 
wird. Der im Zyklon (12) abgeschiedene Feststoff wird Uber Leitung (17a) in den Bunker (18) geleitet, aus 
dem er Uber Leitung (19) in den Schneckenfdrderer (20) abgezogen und von dort uber Leitung (21) in den 
Wirbelschichtreaktor (22) der zirkulierenden Wirbelschicht geleitet wird. Aus dem Wirbelschichtreaktor (22) 
wird Uber Leitung (23) die Gas-Feststoff-Suspension in den RUckfUhrzyklon (24) geleitet. Der abgeschiede- 

20 ne Feststoff wird uber Leitung (25) in den Wirbelschichtreaktor (22) zurUckgeleitet. Ober Leitung (26) wjrd 
das Gas aus dem RUckfUhrzyklon in den Warmetauscher (27) geleitet. Das abgekUhlte Gas wird Uber 
Leitung (28) in den Wascher (29) geleitet, dort unter den Taupunkt des Wasserdampfes abgekUhlt und der 
Wasserdampfgehalt weitgehend entfernt. Das gereinigte Gas wird Uber Leitung (30) in deb Warmetauscher 
(27) geleitet. Ober Leitung (31) wird reduzierendes Gas zur Aufstarkung zugemischt. Ober Leitung (32) wird 

25 das vorgewarmte Reduktionsgas in den Aufheizer (33) geleitet und dort auf die fur den ProzeB erforderliche 
Temperatur aufgeheizt. Das aufgeheizte Gas verlaBt den Aufheizer (33) Uber Leitung (34) und wird zum Teil 
als Fluidisierungsgas Qber die Leitungen (35) in den Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbelschicht 
geleitet und zum anderen Teil Uber Leitung (37) als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor (22) der 
zirkulierenden Wirbelschicht geleitet. Aus dem Wirbelschichtreaktor (22) der zirkulierenden Wirbelschicht 

30 wird Uber Leitung (38) Feststoff in den Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbelschicht geleitet. Das 
staubhaltige Abgas aus dem Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbelschicht wird Uber Leitung (39) 
in den Zyklon (40) geleitet. Der abgeschiedene Staub wird Uber Leitung (41) in den Wirbelschichtreaktor 
(36) zuruckgefUhrt und das Gas wird Uber Leitung (42) als Sekundargas in den Wirbelschichtreaktor (22) 
der zirkulierenden Wirbelschicht eingeleitet. Aus dem Wirbelschichtreaktor (36) der klassischen Wirbel- 

35 schicht wird Uber Leitung (43) das Produkt in die Brikettieranlage (44) geleitet und dort brikettiert und Uber 
Leitung (45) abgefUhrt. Ober Leitung (46) wird Wasser in den Wascher (29) geleitet und Uber Leitung (47) 
abgefUhrt. Ober die Leitungen (48) werden Brennstoff und Verbrennungsluft in den Aufheizer (33) geleitet. 
Die Verbrennungsgase werden Uber Leitung (49) abgefUhrt. Ober Leitung (50) wird ein Teilstrom aus dem 
Kreislaufgas entfernt, der eine Anreicherung von . Stickstoff im Kreislaufgas verhindert. 

40 

Beispiele 
Beispiel 1 

45 Uber Leitung (1) wurden 61,2 t/h feuchtes Erz mit 7,8 % Feuchte dem Venturi-Vorwarmer (2) chargiert. 
Ober Leitung (7) wurden 1 500 Nm 3 /h Erdgas und Uber Leitung (8) 21 000 Nm 3 /h Luft in die Brennkammer 
(9) geleitet. Im Filter (15) wurden Uber die Leitung (17) 2,6 t/h Staub abgetrennt. Uber die Leitung (21) 
wurden 54,2 t/h auf 500 *C vorgewarmtes Erz in deh Wirbelschichtreaktor (22) der zirkulierenden Wirbel- 
schicht (ZWS) geleitet. Der Druck am Austritt aus dem Wirbelschichtreaktor (22) betrug 4 bar. Die 

50 Reduktionstemperatur betrug 630 'C. Der Wirbelschichtreaktor (22) hatte einen Durchmesser von 3 m. 

Aus dem Wirbelschichtreaktor (22) wurden Uber Leitung (38) 40,6 t/h vorreduziertes Material mit 70 % 
Metallisierungsgrad in den Wirbelschichtreaktor (36) geleitet. Der Wirbelschichtreaktor (36) hatte eine Lange 
von 12 m und eine Breite von 4 m. 

Aus dem Wirbelschichtreaktor (36) wurden Uber die Leitung (43) 36,8 t/h Produkt mit einem Metallisie- 

55 rungsgrad von 92 % in die Brikettieranlage (44) geleitet und dort brikettiert. Das Produkt hatte einen 
Kohlenstoffgehalt von 0,05 Gew.-%. Ober die Leitung (26) wurden 182 000 Nm 3 /h Abgas mit 79 % H 2 . 12 
% H 2 0 und 9 % N 2 in den Warmetauscher (27) geleitet und dort auf 120 *C abgekUhlt. Das abgekUhlte 
Gas wurde in dem Wascher (29) auf 28 - C abgekUhlt. Nach Zumischen von 23 000 Nm 3 /h Frischgas mit 
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einem H 2 -Gehalt von 97 % Ober die Leitung (31) wurde das Gas mit einer Zusammensetzung von 91 % Kb, 

0. 6 % H2O und 8,4 % N 2 in den warmetauscher (27) geleitet und auf 520 'C aufgeheizt. Nach weiterer 
Aufheizung im Aufheizer (33) wurden 70 % der Gase in den Reaktor (36) der klassischen Wirbelschicht als 
Fluidisierungsgas geleitet. Die restlichen 30 % der Gase wurden Ober die Leitung (37) als Fluidisierungsgas 

5 in den Reaktor (22) der zirkulierenden Wirbelschicht geleitet. 

Beispiel 2 

Uber Leitung (1) wurden 61,2 t/h feuchtes Erz mit 7,8 % Feuchte dem Venturi-Vorwarmer (2) chargiert. 

70 Ober Leitung (7) wurden 1 500 Nm 3 /h Erdgas und Ober Leitung (8) 21 000 Nm 3 /h Luft in die Brennkammer 
(9) geleitet. Im Filter (15) wurden Uber die Leitung (17) 2,6 t/h Staub abgetrennt. Uber die Leitung (21) 
wurden 54,2 t/h auf 500 • C vorgewarmtes Erz in den Wirbelschichtreaktor (22) der ZWS geleitet. Der Druck 
am Austritt aus dem Wirbelschichtreaktor (22) betrug 4 bar. Die Reduktionsternperatur betrug 630 • C. Der 
Wirbelschichtreaktor (22) hat einen Durchmesser von 4 m. 

75 Aus dem Wirbelschichtreaktor (22) wurden Uber Leitung (38) 40,6 t/h vorreduziertes Material mit 70 % 
Metallisierungsgrad in den Wirbelschichtreaktor (36) geleitet. Der Wirbelschichtreaktor (36) hatte eine Lange 
von 21 m und eine Breite von 4 m. 

Aus dem Wirbelschichtreaktor (36) wurden uber die Leitung (43) 37,6 t/h Produkt mit 63 % metalli- 
schem Eisen, 30 % Fe 3 C und 6 % FeaO* und Rest Gangart in die Brikettieranlage (44) geleitet und dort 

go brikettiert. Das Produkt hatte einen Kohlenstoffgehalt von 2.0 Gew-%. Uber die Leitung (26) wurden 311 
000 Nm 3 /h Abgas mit 50 % H 2 , 8 % H 2 0, 9 % N 2 , 31 % CH4 und 2 % CO + CO2 in den Warmetauscher 
(27) geleitet urid dort auf 120*C abgekuhli. Das abgekuhlte Gas wurde in dem Wascher (29) auf 28 'C 
abgekOhlt. Nach Zumischen von 24 000 Nm 3 /h Frischgas mit einem H 2 -Gehalt von 90 %, 3 % CH*. 4 % 
CO und 3 % H 2 0 uber die Leitung (31), wurde das Gas mit einer Zusammensetzung von 57 % Kfe, 0,6 % 

25 FfeO, 9 % N 2| 31 % CH 4 und 2,4 % CO + C0 2 in den Warmetauscher (27) geleitet und auf 520 'C 
aufgeheizt. Nach weiterer Aufheizung im Aufheizer (33) wurden 70 % der Gase in den Reaktor (36) der 
klassischen Wirbelschicht als Fluidisierungsgas geleitet. Die restlichen 30 % der Gase wurden uber die 
Leitung (37) als Fluidisierungsgas in den Reaktor (22) der zirkulierenden Wirbelschicht geleitet. 

30 Patentanspruche 

1. Verfahren zur Direktreduktion von Eisenoxide enthaltenden Stoffen zu Eisenschwamm und Aufkohlung 
zu Fe3C in einer Wirbelschicht mit Kreislauffuhrung von Reduktionsgas, wobei 

a) in einer ersten Reduktionsstufe die Eisenoxide enthaltenden Stoffe in den Wirbelschichtreaktor 
35 eines zirkulierenden Wirbelschichtsystems chargiert werden, heiBes Reduktionsgas als Fluidisie- 
rungsgas in den Wirbelschichtreaktor eingeleitet wird, eine Vorreduktion der Eisenoxide erfolgt, die 
aus dem Wirbelschichtreaktor ausgetragene Suspension im Ruckfuhrzyklon der zirkulierenden 
Wirbelschicht weitgehend von Feststoff befreit und der abgeschiedene Feststoff in den Wirbelschich- 
treaktor derart zuruckgeleitet wird, dafi innerhalb der zirkulierenden Wirbelschicht der stundliche 

40 Feststoffumlauf mindestens das FQnffache des im Wirbelschichtreaktor befindlichen Feststoffge- 

wichts betragt, 

b) Feststoff aus der ersten Reduktionsstufe in einer zweiten Reduktionsstufe in eine klassische 
Wirbelschicht geleitet wird, heiBes Reduktionsgas als Fluidisierungsgas in die klassische Wirbel- 
schicht geleitet wird, der restliche Sauerstoff abgebaut und der Eisengehalt weitgehend in Fe 3 C 

45 uberfuhrt wird, das Abgas aus der klassischen Wirbelschicht als Sekundargas in den Wirbelschich- 

treaktor gemaB (a) geleitet und aus der klassischen Wirbelschicht das Fe 3 C enthaltende Produkt 
abgezogen wird, 

c) das Abgas aus dem Ruckfuhrzyklon gemaB (a) unter den Taupunkt abgekuhlt und Wasser aus 
dem Abgas auskondensiert wird, 

50 . d) ein Teilstrom des Abgases abgefuhrt wird, 

e) der restliche Teilstrom nach einer Aufstarkung durch Zugabe von reduzierendem Gas und 
Aufheizung als Kreislaufgas zum Teil als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der ersten 
Reduktionsstufe gemaB (a) und zum Teil in die Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) 
geleitet wird. 

55 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 50 bis 80 % des Kreislaufgases als 
Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemaB (b) geleitet und 
das restliche Kreislaufgas als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbel- 
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schicht gemafi (a) geleitet werden. 

3. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, da8 der Druck in der ersten 
Reduktionsstufe gemafi (a) und der zweiten Reduktionsstufe gemafi (b) so eingestellt wird, dafi der 
Druck im oberen Teil des Wirbelschichtreaktors der zirkulierenden Wirbelschicht gemafi (a) 3 bis 6 bar 
betragt. 

4. Verlahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die klassische Wirbel- 
schicht gemafi (b) in einem Reaktor mit rechteckigem Querschnitt mit einem Verhaltnis von Lange zu 
Breite von mindestens 2 : 1 und quer angeordneten Oberlauf-Wehren fQr den Feststoff angeordnet ist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet dafi die Eisenoxide enthalten- 
den Stoffe vor dem Einsatz in. den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht gemafi (a) in 
einem oder mehreren Suspensions-Warmeaustauschern mit dem Abgas der zirkulierenden Wirbel- 
schicht vorreduziert werden. 

6. Verfahren zur Direktreduktion von Eisenoxide enthaltenden Stoffen in Wirbelschichten mit Kreislauffuh- 
rung von Reduktionsgas, wobei 

a) in einer ersten Reduktionsstufe die Eisenoxide enthaltenden Stoffe in den Wirbelschichtreaktor 
eines zirkulierenden Wirbelschichtsy stems chargiert werden. heifies Reduktionsgas als Fluidisie- 
rungsgas in den Wirbelschichtreaktor eingeleitet wird, eine Vorreduktion der Eisenoxide erfolgt, die 
aus dem Wirbelschichtreaktor ausgetragene Suspension im RUckfUhrzyklon der zirkulierenden 
Wirbelschicht weitgehend von Feststoff befreit und der abgeschiedene Feststoff in den Wirbelschich- 
treaktor derart zurOckgeleitet wird, dafi innerhalb der zirkulierenden Wirbelschicht der stUndliche 
Feststoffumlauf mindestens das Funffache des im Wirbelschichtreaktor befindlichen Feststoffge- 
wichts betragt. 

b) Feststoff aus der ersten Reduktionsstufe in einer zweiten Reduktionsstufe in eine klassische 
Wirbelschicht geleitet wird, heifies Reduktionsgas als Fluidisierungsgas in die klassische Wirbel- 
schicht geleitet wird, der restliche Sauerstoff abgebaut und der Eisengehalt zu < 50 % in Fe 3 C 
uberfuhrt wird, das Abgas aus der klassischen Wirbelschicht als Sekundargas in den Wirbelschich- 
treaktor gemafi (a) geleitet und aus der klassischen Wirbelschicht das Produkt abgezogen wird, 

c) das Abgas aus dem Ruckfuhrzykfon gemafi (a) unter den Taupunkt abgekQhlt und Wasser aus 
dem Abgas auskondensiert wird, 

d) ein Teilstrom des Abgases abgefuhrt wird, 

e) der restliche Teilstrom nach einer Aufstarkung durch Zugabe von reduzierendem Gas* und 
Aufheizung als Kreislaufgas zum Teil als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der ersten 
Reduktionsstufe gemafi (a) und zum Teil in die Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemafi (b) 
geleitet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafi 50 bis 80 % des Kreislaufgases als 
Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemafi (b) geleitet und 
das restliche Kreislaufgas als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbel- 
schicht gemafi (a) geleitet und. die Fluidisierungsgase mit einem H 2 -Gehalt von 85 bis 95 Vol.-% 
eingestellt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafi 50 bis 80 % des Kreislaufgases als 
Fluidisierungsgas in die klassische Wirbelschicht der zweiten Reduktionsstufe gemafi (b) geleitet und 
das restliche Kreislaufgas als Fluidisierungsgas in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbel- 
schicht gemafi (a) geleitet und die Fluidisierungsgase mit einem H 2 -Gehalt von 50 bis 85 Vol.-% 
eingestellt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi die Fluidisierungsgase mit einem H 2 -Gehalt 
von 50 bis 75 Vol.-% eingestellt werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dafi der Druck in der ersten 
Reduktionsstufe gemafi (a) und der zweiten Reduktionsstufe gemafi (b) so eingestellt wird, dafi der 
Druck im oberen Teil des Wirbelschichtreaktors der zirkulierenden Wirbelschicht gemafi (a) 1,5 bis 6 
bar betragt. 
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11. Verfahren nach einem der AnsprUche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, da8 die klassische Wirbei- 
schicht gemafi (b) in einem Reaktor mit rechteckigem Querschnitt mit einem Verhaltnis von Lange zu 
Breite von mindestens 2 : 1 und quer angeordneten Uberlauf-Weh ren fUr den Feststoff angeordnet ist. 

s 12. Verfahren nach einem der AnsprUche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Eisenoxide enthalten- 
den Stoffe vor dem Einsatz in den Wirbelschichtreaktor der zirkulierenden Wirbelschicht gema'B (a) in 
einem oder mehreren Suspensions-Warmeaustauschern vorgewarmt und/oder mit dem Abgas der 
zirkulierenden Wirbelschicht vorreduziert werden. 

10 13. Verfahren nach den Ansprtichen 6 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB das gemafl Verfahrensstufe 
(b) erhaltene Produkt brikettiert, vorzugsweise heiB brikettiert wird. 
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